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<§> Dichtung aus elastischem Material fur Steckverbindungen bei Rohren, insbesondere Kunststoffrohren 

Dichtung aus elastischem Material fur Steckverbindungen 
bei Rohren, insbesondere Kunststoffrohren, die zwischen 
der AuSenseite der Spitze des einen Rohres und der Innen- 
seite der Muffe des anderen Rohres angeordnet ist, wobei 
sich in einer Ringnut (4) der Spitze (1 ) und/oder der Muffe (2) 
gespritzten Ring (3) eine fest haftende dauerelastische Fu- 
genmasse befindet. Das Verfahren benutzt zur Herstellung 
der Dichtung eine reagierende Fugenmasse auf Silikon-, 
Polysulfid- und Polyurethanbasis. Nach im wesentlich abge- 
schlossener Vernetzungsreaktion wird das Zusammenf ugen 
des Rohres und der Muffe vorgenommen. 
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(TT) Dichtung aus elastischem Material filr Steckver- 

bindungen bei Rohren, insbesondere Kunststof f rohren, 
die zwischen der AuBenseite der Spitze des einen 
Rohres und der Innenseite der Muffe des anderen 
Rohres angeordnet ist, gekennzeichnet, durch einen 
in eine Ringnut (4) der Spitze (1) und/oder der Muffe 
(2) gespritzten Ring (3) aus in der Ringnut (4) 
fest haf tender dauerelastischer Fugenmasse. 



lO 



2. Verfahren zur Herstellung einer Dichtung nach An- 
• spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die fest haften- 
de dauerelastische Fugenmasse als eine reagierende 
Fugenmasse auf Silikon-, Polysulfid- und Polyurethan- 
basis aufgespritzt wird und nach im wesentlich 
15 abgeschlossener Vernetzungsreaktion das 

Zusammenfiigen des Rohres und der Muffe vorgenommen 
wird. 
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3. Verfahren zur Herstellung einer Dichtung nach den 
Anspriichen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daB. man 
fiir die dauerelastische Silikonfugenmasse ein Ge- 
misch einsetzt aus 50 bis 70 % Silikonpolymer , 
15 bis 35 % Silikonweichmacher, 3 bis 7 % Silikon- 
vernetzer, 7 bis 12 % KieselsMure und 0,005 bis 0,02 % 
Katalysator, vorzugswelse 60 % Silikonpolymer, 26 % 

25 Silikonweichmacher, 5 % Silikonvernetzer , 9 % Kiesel- 

saure und 0,01 % Katalysator. 

4. Verfahren zur Herstellung einer Dichtung nach An- 
spriichen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet , daB man 
fur die Polysulf idfugenmasse ein Gemisch einsetzt 
aus 30 bis 40 % Polysulf idpolymer, 20 bis 30 % 
Weichmacher, 30 bis 40 % Fiillstoffe, 2 bis 4 % Pig- 
mente und 2 bis 4 % Hilfsstoffe. 
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5. Verfahren zur Herstellung einer Dichtung nach 
Ansprtichen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daS die 
Polyurethanfugenmasse ein Gemisch einsetzt aus 

25 bis 40 % reaktionsfahige Isocyanatgruppen ent- 
5 haltendes Prepolymer, '15 bis 30 % Weichinacher , 

10 bis 50 % Pigmente und/oder Ftillstoffe, 0,5 bis 
1 % Haftvermittler und/oder Katalysator beziehungs- 
weise Vernetzer. 

6. Verfahren zur Anbringung der Dichtung nach Anspruch 1 
10 in einer Ringnut, dadurch gekennzeichnet , daB man 

die Fugenmasse aus einer Spritzvorrichtung mit einer 
Schablone in die Ringnut spritzt, in Form bringt 
und abbinden lSBt. 
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Die Erfindung betrifft Dichtungen aus elastischem Material 
fur Steckverbindungen bei Rohren, insbesondere Kunststoff- 
rohren, die zwischen der Aufienseite der Spitze des einen 
Rohres und der Innenseite der Muffe des anderen Rohres 
angeordnet isfc. 

Kunststoffrohre auf Basis von Kunststoffen wie etwa Poly- 
vinylchlorid, Polyethylen, Polypropy len , Acrylnitril/ 
Styrol/Butadien-Mischpolymerisaten, Polyamiden und der- 
gleichen werden seit vielen Jahren mittels einer Steck- 
muffe in Verbindung mlt einem Gummiring dicht und dauer- 
haft verbunden. Dies gilt sowohl fiir Druck- als auch 
drucklose Systeme. Die Rohrspitzen und/oder Muffeninnen- 
seiten werden zum besseren Einschieben mit geeigneten 
Gleitmitteln (z.B. Schmierseife) eingerieben. AnschlieSend 
erfolgt der Fiigevorgang durch einfaches Zusammenstecken 
der beiden Telle unter Beriicksichtigung der mSglichen 
Ausdehnungsf aktoren . 

Als Schwachpunkte dieser weit verbreiteten Verbindungs- 
technik stellten sich im Laufe der Jahre zum einen die 
nicht ganz problematische Handhabung und die mangelnde 
.Resistenz der Dichtungsringe gegenilber einer Vielzahl von 
DurchfluBmedien heraus. Besonders hervorzuheben wMre hier 
die MSglichkeit, daB die Dichtungsringe nicht eingesetzt 
Oder nachtraglich mutwillig entfernt werden. 
Auch passiert es sehr haufig, daB die Dichtung beim 
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Ftigen ins Rohrinnere herausgedriickt wird. In alien 
Fallen fiihrt dies zu Undichtigkeiten im Rohrsystero. 



Aufgabe der Erfindung 1st es deshalb, einen Dichtring 
zu schaffen, der dauerelastisch ist, nur unter Zer- 
5 stSrung des Ringes Oder der Steckverbindung aus den 

Steckmuf f en zu entfernen ist, eine gute Resistenz gegen 
die Durchf luBmedien aufweist und auch unter Druckbe- 
lastung eine dichte Verbindung gewShrleistet . 

GelSst wird die Aufgabe durch die zur Verf iigungstellung 
10 der erf indungsgem&Ben Dichtung aus elastischem Material 
fur Steckverbindungen bei Rohren, insbesondere Kunst- 
stoffrohren, die zwischen der AuBenseite der Spitze des 
einen Rohres und der Innenseite der Muffe des anderen 
Rohres angeordnet ist" und durch einen in eine Ringnut 
15 der Spitze und/oder der Muffe gespritzten Ring aus in 
der Ringnut fest haf tender dauerelastischer Fugenmasse 
gekennzeichnet ist. Die Fugenmassen kSnnen in an sich 
; bekannter Weise als 1-Komponentensystem, das heiBt an 
der Luft vernetzend, aufgebraucht werden oder aber als 
20 sogenanntes 2-Komponentensystem, bei dem die reagierenden 
Komponenten unmittelbar vor dem Auftrag dosiert 
gemischt werden. 

Bevorzugt werden dauerelastische Fugenmassen auf Sili- 
kon-, Polysulfid- und Polyurethan -Basis eingesetzt. 
25 Unter diesen nehmen Silikonmassen eine Sonderstellung 
hinsichtlich chemischer Resistenz und Dauerhaf tigkeit 
der Elastizitat ein. Silikonmassen zeigen weiter in Ver- 
bindung mit Primern f z.B. auf PVC, optimale Eigenschaf- 
ten hinsichtlich der Haftung und der Kohasion. 

30 Als Silikonmassen kommen solche in Frage r die etwa 50 
bis 70 % Silikonpolymer , etwa 15 bis 35 % Silikon- 
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Die erfindungsgemSsse Dichtung aus festhaf tender , 
dauerelastischer Fugenmasse wird dadurchin einer Ring- 
nut aufgebracht, daB man die Fugenmasse aus einer 
Sprrtzvorrichtung mit einer Schablone in die Ringnut 
spritzt, xn Form bringt und abbinden lMsst. Die Auf- 
tragsschablone ist dem jeweiligen herkSmmlichen Steck- 
muffentyp angepasst. 

Bei der Herstellung wird die Fugenmasse aus einer Kar- 
tusche Oder einem geschlossenen Auftrags system mit 
erner z.B. nachgef iihrten Schablone in die vorhandene 
Rmgnut gespritzt, in Form gebracht und dann abbinden 
gelassen. Nach dem Ausharten erhalt man den erfindungs- 
gemassen Dichtring. 

Die erfindungsgemassen Dichtringe sind dauerelastisch 
konnen nur unter Zerstorung des Ringes bzw. der Steck- 
muffen oder der verbundenen Rohre entfernt werden, 
haben eine ausgezeichnete Resistenz gegen die durch die 
Rohre flieBenden Medien und gewahrleisten auch unter 
Druckbelastung eine dichte Verbindung. 

Die erfindungsgemassen Dichtungen eignen sich insbeson- 
dere fur Steckverbindungen bei Kunststof f rohren , jedoch 
auch fur Steckverbindungen bei Rohren aus .Keramik- 
matenal oder aus Metallen. 

Durch die erfindungsgemSsse Dichtung aus dauerela- 
stischer Fugenmasse wird die Handhabung bei der Ver- 
bindung von Rohren durch einen geringeren Kraftaufwand 
verbessert. AuBerdem wird die Sicherheit in der Ver- 
legung deutlioh erhoht, da die Dichtringe nur unter 
Zerstorung zu entfernen sind. Ein versehentliches Weg- 
schieben der Dichtringe ist durch den festen Verbund 
von Substrat, d.h. Rohren, und Dichtung ausgeschlossen 
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Die Erfindung wird nachstehend anhand der Zeichnungen 
erlautert . 



Pig. 1 zeigt die Spitze 1 eines Rohres, die Muffe 2 
eines Rohrendes, den gespritzten Dichtungsring 3 in der 
Ringnut 4 der Muffe 2 und diese Anordnung, wenn die 
Spitze 1 in die Muffe 2 eingeschoben ist. 

Die Fig, 2 zeigt eine andere Ausf uhrungsf orm der Er- 
findung, bei der der gespritzte Ring 3 * an der Spitze 1 
fest haftet und beim Zusammenschieben in die Ringnut 4 
der Muffe 2 eingepresst wird. 



Fig. 1 



ist eine Seitenansicht einer Rohrspitze 
und einer Rohrspitze in einer Muffe ge- 
mSss der Erfindung. 
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Fig. 2 



ist eine Darstellung einer Rohrspitze in 
Verbindung mit der Muffe gemass einer 
anderen Ausf uhrungsf orm der Erfindung. 
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